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Belag fiir Streckwerkswalzen 

Die Erfindung betrifft einen Belag fiir Streckwerkswalzen von 
Spinnereimaschinen, der aus einer auBeren und einer iniieren 
Schicht besteht, wobei die AuBenschicht harter und diinnwan- 
. diger als die Innenschicht ist und die Streckwerkswalze als 
Druckroller gegen , einen gerif f elten Stahlzylinder gedriickt 
wird. 

Beixa Verzug von Faserbandern in Streckwerken spielt fiir die 
Ubertragung der Verzugskraf te auf den Faserverband die Klemm- 
wirkung der Walzenpaare eine entscheidende Rolle. Die Streck- 
werkswalzenpaare bestehen deshalb aus einem geriffelten Stahl- 
zylinder, dem sog. Unterzylinder , und . einem Druckroller, die 
sog. Oberwalze, der auf den Stahlzylinder durch Belastung ge- 
driickt wird. Dieser Druckroller besitzt in der Regel einen 
elastischen Belag, so daB keine Klermriiinie entsteht, sondern 
durch die Verformung des elastischen Belages eine Klemmflache, 
die eine wesentlich bessere Faserzuriickhaltung bewirkt. Es 
wird eine gute Klemmwirkung auf den Faserverband ausgeiibt, oh- 
ne die Fasern zu beschSdigen. Erf ahrungsgemaB ergeben deshalb 
weiche Walzenbelage bessere Verzugsergebnisse, da die Klemm- 
flache um so groBer ist, je weicher der Belag ist. Die weichen 
Walzenbelage haben jedoch den Nachteil, daB sie sich sehr 
schnell abnutzen und nachgeschlif f en werden miissen. Dadurch 
verandert sich die Geometrie der Streckwerkswalze und damit 
auch die Eigenschaf ten des Belages, was wiederum sich nach- 
teilig auf die Verzugsverhaltnisse und damit auf die Garnwerte 
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auswirkt / Da!s Nachschleif en der Walzenbeziige iist zudem eine 
recht aufwendige MaBnahme. 

Es ist deshalb bereits yersucht worden, durch einen mehr- 
schichtigeri Walzenbelag diesem Nachteil Abhilfe zii verschaf- 
fen. Durch die DE lsfi^O 739 U ist ein Druckroller bekannt, 
dessen elastischer Mantel in mindestens zwei Schichten unter- 
teilt ist, wobei die auBere Schicht als elastische Hiille aus 
einem dunnen Schlauch gebildet wird, der iiber den elastischen 
Mantel des Druckzylinders aufgezogen werden kann. Die Ausbil- 
dung der auBeren Schicht als Schlauch erlaubt ein leichtes 
Uberziehen des elastischen Mantels und auch ein leichtes Ab- 
streifen voh diesem, wenn diese auBere Umf angsf lache ver- 
schlissen ist. Das Festliegen des elastischen Schlauches wird 
' durch die natiirliche Reibung zwischen Gummi und Gummi gewahr- 
leistet. Diese bekannte Ausfiihrung hat zwar ein leichtes Aus- 
wechseln der elastischen aufieren Schicht ermoglicht, konnte 
jedoch das Problem des schnellen VerschleiBes nicht losen. 

Durch die DE 1 685 634 Al ist ein Bela'g fur Streckwerkswalzen 
von Spinnereimaschinen bekannt, der aus zwei auf einanderlie- 
genden zylindrischen Schichten zusammengesetzt ist, wobei die 
AuBenschicht harter und diinnwandiger ist als die Innenschicht . 
Die beiden Schichten sind miteinander verklebt. Dadurch konnen 
sehr unterschiedliche Werkstof f e miteinander kombiniert wer- 
den, urn Wickelbildung und elektrostatische Aufladung zu ver- 
meiden. Es hat sich jedoch gezeigt,. daB das Problem der guten 
Verzugsf ahigkeit und des VerschleiBes nicht befriedigend ge- 
lost werden konnte. Durch das Verkleben ist das Wechseln der 
AuBenschicht zudem aufwendig. 

Aufgabe der Erfindung ist es, diese Nachteile zu beseitigen 
und einen Walzenbelag zu finden, der eine hohe VerschleiBf e- 
stigkeit und Dauerelastizitat in der Laufschicht aufweist und 
damit optimale Verzugsbedingungen iiber einen langen Zeitraum 
gewahrleistet . 



Diese Aufgabe wird duch die Merkmale des Anspruch 1 gelost. Es 
hat sich uberraschenderweise gezeigt, daB bei einem mehr- 
schichtigen Belag mit einer diinnwandigeren AuBenschicht und 
einer weichen dickeren Innenschicht es darauf ankommt, daB 
; eine Relativbewegung zwischen den bei<ien Schichten stattf inden 
kann. Die Walkbewegung des weichen Belages und die dabei er- 
zeugten Spannungskrafte werden dann nur auf die Ihnenseite der 
auBeren diinnwandigen Schicht iibertragen, nicht aber auf die 
Fasern und den Rif f elzylinder . Es findet praktisch kaum noch 
VerschleiB statt, was sich in der mehr als dreifachen Lebens- 
dauer dieser Aufienschicht auflert. 

ZweckmaBiger Weise wird die AuBenschicht in optimaler Weise 
auf der einen Seite, der Faserkontaktschicht , den Erfordernis- 
sen einer guten Faserklemmung, auf der anderen Seite, der 
Lauf schicht, einem moglichst glatten, reibungsarmen Lauf des 
elastischen Druckrollers angepaBt. 

Diese AuBenschicht kann sowohl als Hulse urn den Druckroller- 
belag als auch als Riemchen ausgefiihrt sein. Sie muB lediglich 
soweit flexibel sein, daB sie sich der Verformung der weichen 
inneren Schicht anpaBt. Es hat sich als besonders vorteilhaft 
erwiesen. daB die AuBenschicht in Lauf richtung des Faserver- 
bandes, also quer zur Walzenachse moglichst unelastisch, d.h. 
dehnungsarm und starr sich verhalt, wahrend sie in Achsrich- 
tung dehnungselastisch ausgebildet ist, um sich den Unebenhei- 
ten des Faserverbandes in Querrichtung anpassen zu konnen. Es 
wird auf diese Weise eine ausgezeichnete Klemmung erreicht, 
die VerschleiB erzeugenden und sich negativ auf den Verzug 
auswirkendeh Spannungskrafte in der Klemmf lache sind jedoch 
beseitigt. Eine Fadeneinlage macht die AuBenschicht besonders 
dehnungsarm quer zur Druckwalzenachse, beeintrSchtigt jedoch 
nicht die Dehnbarkeit in Richtung der Walzenachse: Durch eine 
moglichst glatte Oberf lache der Lauf schicht der AuBenschicht 
werden die Spannungskrafte durch die ermoglichte Relativbewe- 
gung zwischen AuBenschicht und Innenschicht abgebaut* 



Fur eine hohe Lief ergeschwindigkeit ist es zweckmaBig, eine 
als Riemchen ausgebildete AuBenschicht zu verwenden und dieses 
Riemchen durch eine Umlenkschiene zu fiihren. Zusatzlich kann 
diese Umlenkschiene noch. Seitenborde zur sicheren Fuhrung auf- 
weisen. Bei hohen Lief ergeschwindigkeiten hat es sich auch als 
besonders vorteilhaft fur einen storungsf reien Lauf erwiesen, 
wenn das Riemchen unter einem Winkel a > 30° zur Ebene des ■ 
Faserverbandes vom Druckroller ablauft. 

Weitere Einzelheiten der Erfindung werden anhand der Figuren 
erlautert. Es zeigen: 

Figur 1 den erf indungsgemaBen Aufbau des zweischichtigen 
Walzenbezuges im Langsschnitt , 

Figur 2 einen Querschnitt durch die Vorrichtung gemaB Figur 
1. 

Figur 3 die Ausfiihrung der AuBenschicht als Riemchen, 

Figur 4 schematisch den Aufbau der AuBenschicht mit einer 
Einlage zur Versteifung in Richtung quer zur Achse 
des Zylinders. 

Figur- 5 die Fuhrung des Riemchens mittels einer Umlenkschie- 
ne im Schnitt. 

Figur 6 eine Draufsicht zu Figur 5. 



In den Figuren 1 und 2 ist iiber dem Streckwerkszylinder 5 ein 
Druckroller 3 angeordnet, der einen Belag 2 aufweist, der in 
iiblicher Weise mit dem Druckroller 3 fest verbunden ist. uber 
diesen Belag 2 als Innenschicht ist ein weiterer Belag 1 als 
AuBenschicht vorgesehen. Diese AuBenschicht besteht aus einer 
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dunnwandigen Hiilse 1 aus flexiblem Material, das jedoch 
entschieden hMrter als das Material der Innenschicht 2 1st. 
Diese Hulse 1 ist locker iiber die Innenschicht 2 des 
Druckrollers 3 gesttilpt, so daB sich ein Zwischehraum 6 in dem 
nicht belasteten Bereich zwischen Innen- und AuBenschicht 
bilden kann. Wesentlich ist, daB sich die Hulse 1 relativ zur. 
innenschicht 2 des Druckrollers bewegen kann. Die Innenschicht 
2 ist dagegeii wie ublich fest auf den Druckroller 3 
aufgezogen. 

Unter der Belastung des Druckrollers 3 wird die weiche 
Innenschicht 2 auf den Streckwerkszylinder 5 gedruckt und 
' verformt, so daB keine linienf ormige Beriihrung mit dem 
Streckwerkszylinder 5 stattfindet, sondern eine Flachenauf lage 
erfolgt. Da die AuBenschicht 1 flexibel aber hart ist, paBt 
sie sich der Verformung der Innenschicht 2 an, ohne selbst 
jedoch zusammengedruckt zu werden. Bei der AuBenschicht i wird 
im Gegensatz zur Innenschicht keine Walkarbeit' geleistet. Die 
durch die Verformung der Innenschicht 2 erzeugte Klemmf lache 
wird durch die AuBenschicht 1 weitergegeben, so daB der fur 
den Verzug vorgesehene Faserverband mittels dieser Klemmflache 
beim Durchlaufen des Walzenpaares 3 und 5 geklemmt wird, 

Bei den iiblichen Druckwalzenbezugen wird durch den weichen 
elastischen Belag eine Klemmflache gebildet, die eine gute 
Klemmwirkung erzeugt. Durch die Walkarbeit des Belages ent- 
stehen jedoch Spannungskraf te im Bereich der Klemmflache, die 
sich auf den Faserverband beim Verzug negativ auswirken und 
auch den bekannten hohen VerschleiB des Belages verursachen. 
Die Anordnung einer auBeren Schicht, die flexibel sich der 
Verformung des weichen und elastischen Belages des Druckrol- 
lers anpaBt, jedoch durch ihre geringe Starke und grSBere Har- 
te keine oder nur eine ganz geringe Walkarbeit erzeugt, hat 
uberraschend 2ii dem Ergebnis gefiihrt, daB diese AuBenschicht 
eine ganz erheblich groBere Standf estigkeit aufweist und auch 
die weiche Innenschicht keine der ublicheh VerschleiBerschei- 



nungen zeigt* Bei umf angreichen Versuchen hat sich gesseigt, 
daB die AuJ3enschicht selbst nach dreifacher Laufzeit noch 
immer ohne jede Probleme lief und nicht ausgewechselt werden 
.muBte. Die Verzugswerte konnten durch den Einsatz der AuBen- 
schicht auch gegeniiber neuen herkommlichen Beziigen sogar ver- 
bessert werden. Es ist anzunehmen, daB dieses uberraschend Er- 
gebnis darauf zuriickzuf uhren ist, daB die durch die Walkarbeit 
der weichen und elastischen Innenschicht 2 des Druckrollers 3 
bedingten Spannungskraf te sich nicht auf den geklemmten Faser- 
verband auswirken konnen. Diese . Spannungskraf te werden durch 
die mogliche Relativbewegung zwischen der weichen Innenschicht 
2 und der glatten lauf schicht 102 der AuBenschicht 1 abgebaut. 
Zwischen den Fasern und dem Streckwerkszylinder 5, so wie der 
AuBenschicht findet keine Relativbewegung statt, so daB die 
Klemmung fast ausschlieBlich im Haf treibungsbereich statt- 
findet. EinVerschleiB durch Gleiten kann somit nicht eintre- 
ten. 

Bei dem Ausf iihrungsbeispiel gemaB den Figuren 1 und 2 ist die 
AuBenschicht als zylindrische Hulle 1 ausgef uhrt . Sie kann 
aber auch als Riemchen ausgef Iihrt werden. Sowohl diese zylin- 
drische Hulle 1, als auch ein Riemchen 10 oder 100 , kann im 
Falle des VerschleiBes problemlos ausgewechselt werden. In 
Figur 3 ist ein Riemchen 10 gezeigt, das den Druckroller 3 mit 
seiner weichen, elastischen Innenschicht 2umgibt und durch 
eine Umlenkschiene 4 gefuhrt wird. Die Ausbildung als Riemchen 
10 oder 100 und dessen Fuhrung mittels der Umlenkschiene 4 hat 
isich als besonders vorteilhaft erwiesen, wenn hohe 
Liefergeschwindigkeiten gefahren werden. 

Es ist zu beriicksichtigen, daB bedingt durch den jeweiligen 
Verzug die das Lief erwalzenpaar bildenden Streckwerkswalzen 3 
und 5 etwa 20 bis 30 mal schneller laufen als die vor dem 
Hauptverzugsfeld angeordneten Walzenpaare, die iiblicherweise 
mit Faserfiihrungsiriemchen umgeben sind. Diese bekannten 
FaserfUhrungsriemchen haben sich als ungeeignet fUr die 



Verwendung als AuBenschicht 1 am Ausgangswal zenpaar 3 und 
5erwiesen. Diese Riemchen sind nicht nur zu weich, sondern 
auch sonst in ihren Eigenschaf ten ungeniigend. So hat sich 
beispielsweise gezeigt, daB es darauf ankommt, daB die 
AuBenschicht 1 bzw. das Riemchen 10 in der Laufrichtung des 
Faserverbandes F quer zur Walzenachse 31 moglichst unelastisch 
und starr ist, so dai3 es sich nicht dehnen kann. Selbstver- 
standlich laBt sich im physikalischen Sinne nicht jegliche 
Dehnung ausschalten, jedoch sollte diese so gering wie moglich 
sein. 

Figur 4 zeigt den Aufbau einer AuBenschicht 1, 10 oder 100, 
, die speziell auf diese gewunschten Eigenschaf ten ausgerichtet 
ist. Die als Hiilse 1 oder Riemchen 10 bzw. 100 ausgebildete 
AuBenschicht setzt sich aus mehreren Schichten zusammen: aus 
einer Faserkontaktschicht 101 und einer Laufschicht 102, 
Zwischen beiden Schichten 101 und 102 ist zur Versteifung in 
Langsrichtung eine Fadeneinlage 103 angeordnet-, die sowohl mit 
der Faserkontaktschicht 101, als auch mit der Laufschicht 102 
fest verbunden ist. Die Faserkontaktschicht. 101 ist in ihrer 
Oberflache sowie in ihrem Material auf den Kontakt mit dem 
Faserverband F fur die Aufnahme der beim Verzug notwendigen 
Ruckhaltekrafte ausgelegt. Sie hat beispielsweise eine groBere 
Rauhigkeit zur Ausiibung yon Haftreibung auf den Faserverband 
/als die Laufflache 102. Diese ist mit. einer glatten, das 
Gleiten begiinstigenden Oberflache versehen, um der Innen- 
schicht 2 eine Relativbewegung zu ermoglichen. Die Fadenein- 
lage 103 versteift das Riemchen 10 in Laufrichtung, so daB 
eine Dehnung praktisch nicht moglich ist. Quer zur Lauf- 
richtung, das heiBt in Richtung der Druckrollerachse 31 bleibt 
jedoch die Dehnbarkeit erhalten. Das Riemchen kann sich den 
Unebenheiten des verzogenen Faserverbandes F anpassen, so daB 
stets eine gute Klemmung gewahrleistet ist. Trotz dieser 
Mehrschichtigkeit der AuBenschicht d<arf diese naturlich nicht 
zu dick sein, um ihr eine gute Flexibilitat zur Anpassung an 
die Verformung der Innenschicht 2 zu geben. Eine Gesamtst^rke 
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von 0,8 bis 1,0 mm hat sich dabei sowohl hinsichtlich der 
Standfestigkeit als auch der Verzugsergebnisse bewahrt. 

Bei der Ausfuhrung gemaB Figur 6 ist ein Riemchen. 100 durch 
eine Umlenkschiene 4 gefuhrt. Urn einen leichten Lauf des 
Riemchens 100 zu gewahrleisten, ist die Umlenkschiene 4 nicht 
nur gerundet, sondern . zusatzlich mit einer reibungsarmen 
Beschichtung versehen. An diese Umlenkschiene 4 schlieBt sich 
ein Kafig 42 an mit Fuhrungsborden 41. Durch diesen Kafig 42 
und seine Fuhrungsborde 41 ist der Rauin zwischen der Umlenk- 
schiene 4 und der Streckwerkswalze 3 gekapselt, so daB Flug- 
ansammlungen in diesem Raum vermieden- v werden. Das Riemchen 100 
r . lauft von. der Streckwerkswalze 3 in einem Winkel ot gegenuber 
der Ebene des Faserverbandes F ab. Dadurch werden Turbulenzen 
und Flugbildung im Austrittsbereich des Faserverbandes F 
vermieden. Der Kafig 42 wird an der Halteschiene 44 uber 
Druckfedern 42 abgestiitzt, so daB die Umlenkschiene 4 eine 
Spannung auf das Riemchen 100 ausiibt. Die Seitenborde 41 
dienen zur seitlichen Fuhrung des Riemchens. Auch bei dieser 
Ausfuhrung ist ein leichtes und schnelles Austauschen des 
Riemchens 100 moglich. Durch Zuriickdrucken der Umlenkschiene 4 
wird das Riemchen 100 entlastet und kann auch leicht uber die 
Seitenborde 41 hinweggehoben werden. Diese Seitenborde 41 
dienen neben der Abkapselung des Raumes zwischen Druckroller 3 
tand Umlenkschiene 4 auch zur seitlichen Fuhrung des Riemchens 
100. Wird die AuBenschicht des Druckrollers asymetrisch zum 
Faserverband F angeordnet, so kann die AuBenschicht gewendet 
werden, so daB die linke. Seite sich auf der rechten Seite 
bef indet und somit der Faserverband F uber eine unbenutzte 
Flache der AuBenschicht lauft. 



v. 
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Patentanspriiche 

Belag fiir Streckwerkswalzen von Spinner eimaschinen , der 
aus einer .auBeren und einer inneren Schicht besteht, wobei 
die AuBenschicht harter und diinnwandiger als die Innen- 
schicht ist und die Streckwerkswalze als Druckroller gegen 
einen geriffelten Stahlzylinder gedruckt wird, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die AuBenschicht (1, 10, 100) die 
Innenschicht (2) lose umgibt, so daJ3 sich die AuBenschicht 
(1, 10, 100) relativ zur Innenschicht (2) bewegen kann. 



2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi 

die der Innenschicht ( 2 ) zugewandte Seite der AuBenschicht 
(1, 10, 100) reibungsarm ausgefuhrt ist. 

3 . Vorrichtung nach . einem der Anspriiche 1 oder 2 , dadurch 
gekennzeichnet, dafi die AuBenschicht als Hiilse (1) 
ausgebildet ist. 



Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die AuBenschicht als Riemchen (10, 
100) ausgebildet ist, 

Vorrichtung nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, dafi die AuBenschicht (1, 10, 
100) quer zur Walzenachse (31) dehnungsarm und in 
Achsrichtung dehnungselastisch ausgebildet ist. 



6. 



Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dafi 
die AuBenschicht (1, 10, 100) durch eine Fadeneinlage 
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(103) verstarkt ist, die quer zur Achse (31) des 
Druckroliers (3) verlauft. 

7. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 
6, dadurch gekennzeichnet , daB die AuBenschicht (1, 10, 

. 100) mehrere Schichten (101, 102, 103) aufweist. 

8. Vorrichtung nach Ahspruch 7 , dadurch gekennzeichnfet , daB 
die AiiBenschicht (1, 10, 100) eine der Innenschicht (2) 
der streckwerkswaize (3) zugewandte Lauf schicht (902) und 
eine Faserkontaktschicht (101) aufweist. 

9 . Vorrichtung nach einem der Anspruche 7 oder 8 , dadurch 
gekennzeichnet, daB zwichen der Lauf schicht (102) und der 
Faserkontaktschicht (101) eine Fadeneinlage (103) 
arigeordnet ist - 

10. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Anspruche 7 bis 

9, dadurch gekennzeichnet, daB die Lauf schicht (102) eine 
glatte, das Gleiten begunstigende Oberf lache aufweist. 

11. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Anspruche 7 bis 

10, dadurch gekennzeichnet, daB zur Fuhrung des Riemchens 
(10, 100) eine Umlenkschiene (4) vorgesehen ist. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daB 
die mit der Riemchen (10, 100) in Beruhrung kommende 
Oberf lache der Umlenkschiene (4) gerundet und reibungsarm 
ausgefiihrt ist. 

13. Vorrichtung nach einem der Anspruche 11 oder 12, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Umlenkschiene (4) federnd gelagert 
ist, so daB sie eine Spannkraft auf das Riemchen (10, 100) 
ausubt . 
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14. vorrichtung nach einem oder mehreren der AnsprUche 11 bis 

13, dadurch gekennzeichnet, daB die Umlenkschiene (4) Sei- 
tenborde (41) zur seitlichen FUhrung des Riemtfhens (10, 
100) aufweist. 

15. Vorrichtung nach. einem oder mehreren der AnsprUche 4 bis 

14, dadurch gekennzeichnet, daB das Riemchen (10, 100) 
beim Ablaufen von der Streckwerkswalze (3) aus der Ebene 
des Faserverbandes (F) herausgef Uhrt wird. 

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daB 

das Riemchen (10, 100) vorzugsweise unter einem Winkel a > 
30° zur Ebene des Faserverbandes (F) ablauft. 

17. Vorrichtung nach einem oder mehreren der AnsprUche 7 bis 

16, dadurch gekennzeichnet, daB der vom Riemchen (10, 100) 
umschlossene Raum zwischen Umlenkschiene (4) und 
Streckwerkswalze (3) seitlich gekapselt ist. 

18. Vorrichtung nach einem oder mehreren der AnsprUche 1 bis 

17, dadurch gekennzeichnet, daB die AuBenschicht ( 1 , 10, 
100) asymmetrisch zum Faserverband (F) angeordnet ist. 
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